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© WaschewelchspUlmlttel. 



© Wascheweichspulmittel in Form einer waBrigen Losung 
oder Dispersion, die 3 bis 15 Gew.-% einer Oder mehrerer Ver- 
bindungen der Formeln I bis IV 
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wobei R 1 Alkyl oder Alkenyi mit 6 bis 18 Kohlenstoffatomen, 
vorzugsweise 8 bis 14 Kohlenstoffatom n, x und y Wasserstoff 
oder Methyl, wobei x und y jedoch nicht gleichzeitig Methyl be- 
deuten, n eine Zahl von 1 bis 20, R 2 Alkyl mit 1 bis 4 Kohlen- 
stoffatomen, vorzugsweise Methyl, R 3 Methyl oder Wasser- 



ACTORUM AG 



staff, m eine Zahl von 1 bis 15 und A ein Ani n b deutet, 
3 bis 15 Gew.-% einer Verbindung derFormeLV 

FU — CONH — CH — CH — O (CH — CHO) n H V 




wobei ft*. Alkyl mit 8 bis 30 C-Atomen bedeutet, n, x und y die 
oben "angegebene Bedeutung haben, sowte gegebenenfalls 3 
bis 5 Gew.-% einer bakteriziden quaternaren Ammoniumver- 
bindung und weitere ubliche Hilfs- und Zusatzstoffe enthalten. 
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HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT HOE 79/F 179 Dr.OT/sch 
Wascheweichspulmittel 

Es ist bekannt , daB gewaschene Textilien, besonders solche 
aus Cellulosef asern , nach dem Trocknen eine unangenehme 
Verhartung aufweisen. Dies tritt insbesondere dann ein, 
wenn die Wasche im Waschautomaten erf olgt . Diese uner- 
5 wiinschte Griff verhartung kann man dadurch beseitigen , da B 
man die Textilien nach der Wasche in einem Spiilbad mit 
kationischen Substanzen behandelt, die mindestens zwei 
langkettige aliphatische Reste im Molekiil enthalten. In 
der Praxis haben sich fur diesen Zweck besonders die in 

10 Wasser dispergierbaren Dialkyldimethylammoniumsalze einge- 
fiihrt. Diese Produkte haben jedoch den Nachteil, daB bei 
liberdosierung das behandelte Gewebe zu hydrophob und 
dadurch die * Wiederbenetzbarkeit verzogert wird. Auflerdem 
kann man solche langkettigen Dialkyldimethylammoniunisalze 

15 sehr schwer mit kurzkettigen Dialkylquats kombinieren , urn 
2.B. Wascheweichspiilmittelf ormulierungen mit bakteriziden 
Effekten herzustellen . Weiterhin zeigen diese Dispersionen 
den Nachteil, daB sie milchig triib aussehen, wahrend man 
heute auch Wascheweichspiilmittelf ormulierungen verlangt, 

20 die als waBrige Losung klar durchsichtig aussehen, 

Es wurde nun gefunden, daB man diese Schwierigkeiten besei- 
tigen kann, wenn man die als Wascheweichspulmittel dienen- 
den quaternaren Ammoniumverbindungen mit einem Fettsaure- 
25 alkylolamidoxethylat kombiniert. Gegenstand der Erfindung 
sind somit Wascheweichspulmittel in Form einer wassrigen 
Losung oder Dispersion, die 3 bis 15, vorzugsweise 3 bis 8 
Gew.-% einer oder mehrerer Verbindungen der Formeln 
I bis IV 
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wobei R-j Alkyl oder Alkenyl mit 6 — 18 Kohlenstof fatomen, 
vorzugsweise 8-14 Kohlenstof fatomea, x und Y Wasserstoff 
oder Methyl, wobei x und y jedoch nicht gleich.zei.tig Methyi 
20 bedeuten, n eine Zahl von 1 bis 20 r vorzugsweise 3 bis 10, 
R 2 Alkyl mit 1-4 Kohlenstof fatomen, vorzugsweise Methyl, 
R, Methyl oder Wasserstoff , m eine Zahl von 1 bis 15, vor- 
zugsweise 1 und A ein Anion wie z.B. Cl , Br ' , 



CH 3 OS0 3 * ) Oder (CH^OP0 3 ( } 
25 Verbindung der Forme 1 V 



bedeutet, 3-15 Gew. -I einer 



R. -CONH-CH-CH-0- ( CH-CHO ) H V 
4 i . • i n 

x y x y 

30 wobei R^ Alkyl mit 8-30, vorzugsweise 10 — 18 C-Atomen 
bedeutet, n, x und y die oben angegebene Bedeutung haben 
sowie gegebenenf alls 3 bis 5 Gew.— % einer bakteriziden 
quaternSren Ammoniumverbindung und weitere iibliche Hilfs— 
und Zusatzstoffe enthalten. 
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Diese Konibination der Verbindungen I bis V verleiht belie- 
bigen Textilmaterialien , besonders solchen aus naturlicher 
oder regenerierter Cellulose, Wolle, Celluloseacetat, 
-triacetat, Polyamid, Polyacrylnitril , Polyester, Poly- 
propylen einen angenehmen und weichen Griff* Besonders vor- 
teilhaft ist der Einsatz als WaschenachbehandLungsmittel 
fiir Frottee- und Leibwasche. Die Herstellung dieser 
Wascheweichspulrnittel erfolgt durch einfaches Vermischen 
oder Dispergieren der Einzelkomponenten in Wasser. Diese 
Wascheweichspulrnittel gemaB der Erfindung konnen entweder 
nur jeweils eine Verbindung der Formeln I bis IV enthalten 
oder aber sie enthalten ein Gemisch aus zwei oder mehr 
Verbindungen dieser Formeln I bis IV innerhalb der angcge- 
benen Grenzen. Liegt ein Gemisch aus zwei oder mehr Ver- 
bindungen der Formeln II bis IV vor, so ist deren Mischungs- 
verhaltnis untereinander vollig unkritisch und kann jeden 
beliebigen Wert annehmen. 

Neben den Verbindungen der Formeln I bis V konnen die er- 
20 f indungsgemaBen Wascheweichspulrnittel noch 3 bis .5 Gew.-% 
einer bakteriziden Verbindung enthalten, Als solche 
bakterizide Verbindungen kornmen insbesondere solche der 
.Formeln VI bis VIII inf rage , 




10 
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wobei R 1 , R 2 und A die oberi angegebene Bedeutung haben und 

ein aliphatischer Rest mit 6 bis 12, vorzugsweise 
10 C-Atomen darstellt* 

5 Dartiberhinaus konnen die erf indungsgemaBen Wascheweichspiil- 
mittel noch weitere Substanzen und Hilf smittel enthalten, 
die entweder schon im Konzentrat des Wascheweichsptilmittels 
zugemischt Oder dem gebrauchsf ertigen, verdiinnten Wasche- 
weichspulmittel gesondert zugesetzt werderu Hierbei handelt 

10 es sich urn Substanzen oder Hilf smittel, die man bereits 

in Wascheweichspiilmitteln eingesetzt hat, wie z.B. katio- 
nische oder nichtionische oberf lachenaktive Substanzen, 
Elektrolyte, Absauerungsmittel , organische Komplexbildner , 
optische Aufhellungsmittel oder Losungsvermittler sowie 

15 Farb- und Duftstoffe. Sie dienen zur zusatzlichen Beein- 
flussung des Warengfiffs oder sonstiger Eigenschaften der 
zu behandelnden Textilien oder zur Viskositatseinstellung , 
zur pH-Regulierung oder zur Erhohung der Kaltestabilitat . 

20 Die Anwendung dieser Wascheweichspulmittel erfolgt wie 

CLblich, indem man sie im AnschluB an die Textilwasche in 
das letzte Spulwasser gibt. Das so behandelte Textilma- 
terial wird dann getrocknet. 

25 Die oben beschriebenen Wascheweichspulmittel sind vollig 
klar und haben den Vorteil, daB die Wiederbenetzbarkeit 
von Baumwolle wesentlich verbessert ist im Vergleich zu 
handelsiiblichen Mitteln. Uberraschend ist auch, daB auch 
solche Verbindungen der Formeln I bis IV in Kombination mit 

30 einer Verbindung der Formel V einen guten weichmachenden 
Effekt zeigen, die zu mehr als 50 % AlkyLgruppen mit nur 
12 C-Atomen enthalten, da bekannt ist, daB solche Verbin- 
dungen fur sich nur einen mittleren weichmachenden Effekt 
aufv7eisen im Vergleich zu Di-talgf ettalkyldimethylammoniuin" 

35 chlorid. Die Fettsaurealkylolamidoxe thy late zeigen allein 
keinen weichmachenden Effekt* 
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In den folgenden Beispielen sind einige erf indungsgemaBe ' 
Wascheweichspulmittel beschrieben. Prozentangaben sind in 
alien Fallen Gewichtsprozente. Die Herstellung dieser 
Wascheweichspulmittel erfolgt in alien Fallen durch ein- 
5 faches Verriihren in der Kalte von wassrigen Losungen der 
einzelnen Komponenten • 



6,7 % 
5,0 % 
100,0 % 



Beispiel 1 

Dicocosalkyldimethylammoniumchlorid 
10 Fettsaurealkylolamid + 5 EO 

Duftstoffe, Farbstoff, Wasser Rest ad 



Beispiel 2 

Dicocosalkyldimethylammoniumchlorid 5,0 % 

15 Fettsaurealkylolamid + 5 EO 5,0 % 

Ditalgf ettalkyldimethylammoniumchlorid 1,7 % 

Duftstoffe, Farbstoff, Wasser Rest ad 100,0 % 

Beispiel 3 

20 Dicocosalkylimidazoliniumderivat 6,7 % 

Fettsaurealkylolamid + 5 EO 5,0 % 

Duftstoffe, Farbstoff, Wasser Rest ad 100,0 % 



Beispiel 4 

25 Dicocosalkyldimethylammoniumchlorid 6,7 % 

Fettsaurealkylolamid + 5 EO 5,0 % 
Cocosalkyldimethylbenzylammoniumchlorid 4,0 % 

Duftstoffe, Farbstoff, Wasser Rest ad 100,0 % 

30 Beispiel 5 

Dicocosalkyldimethy lammoniumchlorid 6,7 % 

Fettsaurealkylolamid + 5 EO 5,0 % 

Didecyldimethylammoniumchlorid 4,0 % 

Duftstoffe, Farbstoff, Wasser Rest ad 100,0 % 
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Beispiel 6 

Dicocosalkyldimethylammoniumchlorid 6,7 % 

Fettsaurealkylolamid + 5 EO 5,0 % 
Cocosalkyl-2 , 4-dichlorbenzyldimethyl- 

5 ammoniumchlorid 4,0 % 

Duftstoffe, Farbstoff, Wasser Rest ad 100,0 % 

Beispiel 7 (Vergleichsf ormulierung) 

Ditalgf ettalkyldimethylammoniumchlorid 8,7 % 
10 Duftstoffe, Farbstoff und Wasser Rest ad 100,0 % 

Diese Wascheweichsptilmittel wurden auf ihren Einf luB auf 

die Wiederbenetzbarkeit nach DIN 53 924 gepruft. 

Dabei werden glatte Baumwoll- bzw. Polyestergewebe (Satin- 

15 Damenblusenstof f ) mit den erf indungsgemaBen Mischungen be- 
handelt. Zum Vergleich wurde ein handelsublicher Weich- 
macher hinzugezogen (Beispiel 7) . Nach dieser Priifmethode 
wurden fur die Mischungen der Beispiele 1-7 die in der 
nachf olgenden Tabelle aufgefiihrten Ergebnisse erhalten. 

20 Die Steighohe nicht ausgeriisteter Gev/ebe wird dabei mit 
100 % bezeichnet. 

Tabelle 1 Baumwollgewebe glatt 

25 1 g WS/kg Stof f 2 g WS/kg Stof f 

Beispiel 1 85 % 80 % 

Beispiel 2 76 % 69 % 

Beispiel 3 83 % 73 % 

Beispiel 4 82 % 72 % 

30 Beispiel 5 80 % 71 % 

Beispiel 6 82 % 71 % 

Beispiel 7 (Vergleichsf onnu- 60 % 55 % 
lierung) 

Blindwert 100 % 



35 



(nicht ausgeriisteter 
Baumwoll stof f ) 



• 
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Tabelle 2 100 % Polyester-Satin-Gewebe (Damenblusen-S tof f ) 



1 g WS/kg Stoff 2 g MS/kg Stoff 



Blindwert 




100 % 






{nichtbehandeltes Gewebe) 










Beispiel 7 


90 


% 


100 


% 


Beispiel 1 


190 


% 


190 


% 


Beispiel 2 


180 


% 


176 


% 


Beispiel 3 


186 


% 


178 


% 


Beispiel 4 


184 


% 


173 


% 


Beispiel 5 


181 


% 


170 


% 


Beispiel 6 


183 


% 


174 


% 



Die Ergebnisse der beiden Tabellen zeigen, daB die mit den 
erfindungsgemafien Mischungen ausgeriisteten Polyesterpriif - 
linge ein verbessertes Saugvermogen aufweisen. 



- 8 - 



Patentanspruche : 

1 . Wascheweichspiilmittel in Form einer waBrigen Losung 

Oder Dispersion, die 3 bis 15 Gew.-% einer oder mehrerer 
Verbindungen der Formeln I bis IV 



10 



K 



rN CH, 



R 1 C 



© I 

•N CH, 



R~ CH„-C 



. 2 — 2 -CH 2 -NH-C- Rl 



II 



15 



20 



x y 

R 1 (O-CH-CH-) ^/R, 

R-. (O-CH-CH-) / R, 
x y 



III 



25 



30 



'(CH--CH-O)H 



m 



IV 



wobei R 1 Alkyl oder Alkenyl mit 6 bis 18 Kohlenstof f ato- 
men, vorzugsweise 8 bis 14 Kohlenstof fatomen , x und y 
Wasserstoff oder Methyl, wobei x und y jedoch nicht 
gleichzeitig Methyl bedeuten, n eine Zahl von 1 bis 20, 
R 2 Alkyl mit 1-4 Kohlenstof fatomen, vorzugsweise 
Methyl, R 3 Methyl oder Wasserstoff, m eine Zahl von 1 
bis 15 und A ein Anion bedeutet, 
3. bis 15 Gew.-% einer Verbindung der Formel V 



35 



R.-CONH-CH-CH-O-(CH-CHO) H 
* ii • i n 

X Y X Y 



V 
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wobex R^.Alkyl rait 8 bis 30 C-Atoraen bed utet, 
n f x und y di oben angegebene 

Bedeutung haben, sowie gegebenenf alls 3 bis 5 Gev/.-l 
einer bakteriziden quaternaren Ammoniumverbindung und 
weitere iibliche Hilfs- und Zusatzstoffe enthalten. 

Wascheweichspulmittel nach Anspruch 1 , enthaltend 
.3 bis 8 Gew.-I einer oder mehrerer Verbindungen der 
Forraeln X bis IV und 3 bis 8 Gew.-% einer Verbindung 
der Formel V. 



Wascheweichspulmittel nach Anspruch 1 und 2 enthaltend 
als bakterizide quaternare Ammoniumverbindung eine 
Verbindung der Formeln VI bis VIII 



*1 " f-<*iO 



(VI) 




(VII) 




(VIII) 



wobei R 1 , R 2 und A die in Anspruch 1 angegebenen 
Bedeutungen haben und R ? ein aliphatischer Rest mit 
6 bis 12 C-Atomen darstellt. 
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